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<S) Oxidationskatalysator und Verfahren zur Hersteilung von Epoxiden aus Olefinen, Wasserstoff und Sauerstoff 
unter Verwendung des Oxidationskatalysators 

<57) Oxidationskatalysator auf Basis von Titan- oder Vana- 
diumsiiikaliten mit Zeolith-Struktur und mit oinem Gehalt 
von 0,01 bis 30 Gew.-<*b an einem oder mehreren Edelmetal- 
len aus der Gruppe Ruthenium, Rhodium. Palladium, Osmi- 
um, Iridium, Platin, Rhenium, Gold und Silber, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Oxidationskatalysator durch verfe- 
stigende Formgebungsprozesse geformt worden ist. 
Dieser Oxidationskatalysator dient zur Hersteilung von Ep- 
oxiden, insbesondere von Propvienoxid, aus Olefinen, Was- 
serstoff und Sauerstoff. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen neuen Oxi- 
dationskataiysator auf Basis von Titan- oder Vana- 
diumsilikaliten mit Zeolith-Struktur und mit einem Ge- 
halt an Edelmetallen sowie ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Epoxiden aus Olefinen, Wasserstoff und Sauer- 
stof f unter Verwendung dieses Oxidationskatalysators. 

Edelmetallhaluge Oxidationskatalysatoren auf Basis 
von Titan- oder Vanadiums ilikaliten mit Zeolith-Struk- 
tur sowie ein Verfahren zur Herstellung von Epoxiden 
aus Olefinen, Wasserstoff und Sauerstoff unter Verwen- 
dung dieser Oxidationskatalysatoren sind aus der WO- 
A 96/02323 bekannt Dort werden die Katalysatoren als 
kristallines Pulver eingesetzt 

Derartige Oxidationskatalysatoren des Standes der 
Technik weisen jedoch Nachteile auf. Bei Verwendung 
von nicht geformten Epoxidierungskatalysatoren sind 
diese zu feinkornig, so daB sie mechanische Probleme, 
beispielsweise bei deren Abtrennung, verursachen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, 
Epoxidierungskatalysatoren, bereitzustellen, welche die 
Nachteile des Standes der Technik nicht mehr aufwei- 
sen. 

DemgemaB wurden ein Oxidationskatalysator auf Ba- 
sis von Titan- oder Vanadiumsilikaliten mit Zeolith- 
Struktur und mit einem Gehalt von 0,01 bis 30 Gew.-% 
an einem oder mehreren Edelmetallen aus der Gruppe 
Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Pla- 
tin, Rhenium, Gold und Silber gefunden, welcher da- 
durch gekennzeichnet ist, daB der Oxidationskatalysator 
durch verfestigende Formgebungsprozesse geformt 
worden ist 

Als verfestigende Formgebungsprozesse konnen un 
Prinzip alle Methoden zur einer entsprechenden For- 
mung verwendet werden, wie sie bei Katalysatoren all- 
gemein ublich sind. Bevorzugt werden Prozesse, bei de- 
nen die Formgebung durch Extrusion in fiblichen Extru- 
dern, beispielsweise zu Strangen mit einem Durchmes- 
ser von ublicherweise 1 bis 10 mm, insbesondere 2 bis 
5 mm, erf olgt. Werden Bindemittel und/oder H0f smittel 
bendtigt, ist der Extrusion zweckmaBigerweise ein Mi- 
schungs- oder KnetprozeB vorgeschaltet. Gegebenen- 
falls erfolgt nach der Extrusion noch ein Kalzinierungs- 
schritL Die erhaltenen Strange werden gewunschten- 
falls zerkleinert, vorzugsweise zu Granulat oder Splitt 
mit einem Partikeldurchmesser von 0,5 bis 5 mm, insbe- 
sondere 0,5 bis 2 mm Dieses Granulat oder dieser Splitt 
und auch aufanderem Wege erzeugte Katalysatorform- 
korper enthalten praktisch keine feinkornigeren Anteile 
als solche mit 0,5 mm Mindestpartikeldurchmesser. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform enthalt der 
erfindungsgemaBe geformte Oxidationskatalysator bis 
zu 10Gew.-% Bindemittel, bezogen auf die Gesamt- 
masse des Katalysators. Besonders bevorzugte Binde- 
mittelgehalte sind 0,1 bis 7 Gew.-%, insbesondere 1 bis 
5 Gew.-%. Als Bindemittel eignen sich im Prinzip alle 
fur derartige Zwecke eingesetzte Verbindungen; bevor- 
zugt werden Verbindungen, insbesondere Oxide, des Si- 
liciums, Aluminiums, Bors, Phosphors, Zirkoniums und/ 
oder Titans. Von besonderem Interesse als Bindemittel 
ist Siliciumdioxid, wobei das Si0 2 als Kieselsol oder in 
Form von Tetraalkoxysilanen in den Formgebungs- 
schritt eingebracht werden kann. Auch als Bindemittel 
verwendbar sind Oxide des Magnesiums und Berylliums 
sowie Tone, z. B. Montmorillonite, Kaoline, Bentonite, 
Halloysite, Dickite, Nacrite und Ananxite. 

Als Hilfsmittel fur die verfestigenden Formgebungs- 
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prozesse sind beispielsweise Verstrangungshilfsmittel 
fur die Extrusion zu nennen, ein ubliches Verstran- 
gungshilf smittel ist MethylceUulose. Derartige Mittel 
werden in der Regel in einem nachfolgenden Kalzinie- 
5 rungsschritt vollstandig verbrannt 

Die so hergestellten geformten Oxidationskatalysato- 
ren weisen eine hohe massenspezifische Aktivitat und 
eine fur alle Umsetzungsfahrweisen und Reaktortypen 
ausreichende Harte und Abriebfestigkeit auf. 

10 Die geformten Oxidationskatalysatoren basieren auf 
Titan- oder Vanadiumsilikaliten mit ZeoJith-Struktur. 
Zeolithe sind bekanntermafien kristalline Alumosilikate 
mit geordneten Kanal- und Kafigstrukturen, deren Po- 
renoffnungen im Bereich von Mikroporen, die kleiner 

15 als 0^ nm sind, liegen. Das Netzwerk solcher Zeolithe 
ist aufgebaut aus Si0 4 - und A104-Tetraedern, die iiber 
gemeinsame Sauerstoffbriicken verbunden sind. Eine 
Ubersicht der bekannten Strukturen findet sich bei- 
spielsweise bei WJvl Meier und DJL Olson, "Atlas of 

20 Zeolite Structure Types", Butterworth, 2nd Ed, London 
1987. 

Es sind nun auch Zeolithe bekannt, die kein Alumini- 
um enthalten und bei denen im Silikatgitter ansteUe des 
Si(IV) teilweise Titan als Ti(IV) steht. Diese Utanzeolit- 

25 he, insbesondere solche mit einer Kristallstruktur vom 
MFI-Typ, sowie Moglichkeiten zu ihrer Herstellung 
sind beschrieben, beispielsweise in der EP-A 311 983 
oder der EP-A 405 978. AuBer Silizium und Titan kon- 
nen solche Materialien auch zusatzliche Elemente wie 

30 Aluminium, Zirkonium, Zinn, Eisen, Kobalt, Nickel, Gal- 
lium, Bor oder geringe Mengen an Fluor enthalten. 

Im erfindungsgemaBen Oxidationskatalysator kann 
das Titan des Z eoliths teilweise oder vollstandig durch 
Vanadium ersetzt sein. Das molare Verhaltnis von Titan 

35 und/oder Vanadium zur Summe aus Silicium plus Titan 
und/oder Vanadium liegt in der Regel im Bereich von 
0,01 : Ibis 0,1:1. 

Titanzeolithe rait MFI-Struktur sind dafur bekannt, 
daB sie fiber ein bestimmtes Muster bei der Bestimmung 

40 ihrer Rontgenbeugungsaufnahmen sowie zusatzlich 
fiber eine Gerfistschwingungsbande im Infrarotbereich 
(IR) bei etwa 960 cm" 1 identifiziert werden konnen und 
sich damit von Alkalimetalltitanaten oder kristal linen 
und amorphen 1102-Phasen unterscheiden. 

45 Typischerweise steUt man die genannten Titan- und 
auch Vanadiumzeolithe dadurch her, daB man eine waB- 
rige Mischung aus einer SiOrQuelle, einer Titan- bzw. 
Vanadium-Quelle wie Titandioxid bzw. einem entspre- 
chenden Vanadiumoxid und einer stickstoffhaltigen or- 

50 ganischen Base ("Schablonen-Verbindung^ z. B. Tetra- 
propylammoniumhydroxid, gegebenenfalls noch unter 
Hinzufiigen von Alkalimetallverbindungen, in einem 
Druckbehalter unter erhohter Temperatur im Zeitraum 
mehrerer Stunden oder einiger Tage umsetzt, wobei das 

55 kristalline Produkt entsteht. Dieses wird abfiltriert, ge- 
waschen, getrocknet und zur Entfernung der organi- 
schen Stickstoffbase bei erhohter Temperatur gebrannt 
In dem so erhaltenen Pulver liegt das Titan bzw. das 
Vanadium zumindest teilweise innerhalb des Zeolith- 

60 gerusts in wechselnden Anteilen mit vier-, funf- oder 
sechsfacher Koordination vor. Zur Verbesserung des 
katalytischen Verhaltens kann sich noch eine mehrmali- 
ge Waschbehandlung mit schwefelsaurer Wasserstoff- 
peroxidlosung anschMeBen, worauf das Titan- bzw. Va- 

65 nadiumzeolith-Pulver erneut getrocknet und gebrannt 
werden muB; daran kann sich eine Behandlung mit Al- 
kalimetallverbindungen anschlieBen, um den Zeolith 
von der H-Form in die Kation-Form zu uberfuhren. Das 
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so hergesteUte Titan- bzw. Vanadiumzeolith-Pulver 
wird dann im Sinne der vorliegenden Erfindung wie 
oben beschrieben geformt 

Bevorzugte Titan- oder Vanadiumzeolithe sind solche 
mit Pentasil-Zeolith-Struktur, insbesondere die Typen 
mit rontgenographischer Zuordnung zur BEA-, MOR-, 
TON-, MTW-, FER-, MFI-, MEL- oder MFI/MEL- 
Mischstruktur. Zeolithe dieses Typs sind beispieisweise 
in W.M. Meier und DJH. Olson, "Adas of Zeolite Structu- 
re Types", Butterworths, 2nd Ed, London 1987, be- 
schrieben. Denkbar sind fur die vorliegende Erfindung 
weiterhin titanhaitige Zeolithe mit der Struktur des 
ZSM-48, ZSM-12, Ferrierit oder p-Zeolith und des Mor- 
denits. 

Der erfindungsgemaBe Oxidationskatalysator weist 
einen Gehalt von 0,01 bis 30 Gew.-%, insbesondere 0,05 
bis 15 Gew.-%, vor allem 0,1 bis 8 Gew.-%, jeweils be- 
zogen auf die Menge der Titan- oder Vanadium-Zeolit- 
he, der genannten Edelmetallen auf. Hierbei wird Palla- 
dium besonders bevorzugt Die Edelmetalle konnen auf 
den Katalysator in Form geeigneter Edelmetallkompo- 
nenten, beispieisweise in Form von wasserloslichen Sal- 
zen, vor, wahrend oder im AnschluB an den verf estigen- 
den Formgebungsschritt auf gebracht werden. 

In vielen Fallen ist es jedoch am gunstigsten, die Edel- 
metallkomponenten erst nach dem Formgebungsschritt 
auf die Katalysatorformk6rper zu bringen, besonders 
dann, wenn eine Hochtemperaturbehandlung des edel- 
metallhaltigen Katalysators unerwunscht ist Die Edel- 
metallkomponenten konnen insbesondere durch lonen- 
austausch, Impragnierung oder Aufspruhen auf den ge- 
formten Katalysator gebracht werden Das Aufbringen 
kann mittels organischer Losungsmittel, waBriger am- 
moniakaiischer Losungen oder uberkritiscber Phasen 
wie etwa Kohlendioxid erfolgen. 

Durch den Einsatz dieser vorgenannten Methoden 
konnen durchaus verschiedenartige edelmetallhaltige 
Katalysatoren erzeugt werden. So kann durch Aufspru- 
hen der Edelmetallosung auf die Katalysatorformteile 
ein Art Schalenkatalysator erzeugt werden. Die Dicke 
dieser edelmetallhalugen Schale laBt sich durch Impra- 
gnieren deutlich vergroBern, wahren beim Ionenaus- 
tausch die Katalysatorpartikel weitgehend gleichmaBig 
uber den Formkorperquerschnitt mit EdelmetaU belegt 
werden. 

Der erfindungsgemaBe geformte Oxidationskatalysa- 
tor eignet sich in hervorragender Weise zur Epoxidie- 
rung von Oleflnen mittels Wasserstoff und Sauerstoff. 
Daher ist auch Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
ein Verfahren zur Herstellung von Epoxiden aus Olefln- 
en, Wasserstoff und Sauerstoff, welches dadurch ge- 
kennzeichnet ist, daB man die Olefine heterogenkataly- 
tisch unter Verwendung eines erfindungsgemaBen Oxi- 
dationskatalysators umsetzt 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung 
von Epoxiden kann im Prinzip mit alien iiblichen Umset- 
zungsfahrweisen und in alien iiblichen Reaktortypen 
durchgefuhrt werden, beispieisweise in Suspensions- 
fahrweise oder in einer Festbettanordnung. Man kann 
kontinuieriich oder diskontinuierlich arbeiten. Vorzugs- 
weise wird die Epoxidierung jedoch in einer Festbettap- 
paratur durchgefuhrt 

Abhangig vom umzusetzenden Olefin kann die erfin- 
dungsgemaBe Epoxidierung in flussiger Phase, in der 
Gasphase oder auch in ub-erkritischer Phase durchge- 
fuhrt werden, wobei eine Umsetzung der Olefine mit 
dem Wasserstoff/Sauerstoff-Gasgemisch in einer Flus- 
sigphasen- oder einer Gasphasen-Fahrweise bevorzugt 



wird. 

Wird die erfindungsgemaBe Epoxidierung in flussiger 
Phase vorgenommen, arbeitet man vorteilhafterweise 
bei einem Druck von 1 bis 10 bar und in Gegenwart von 
5 Losungsmitteln- Als Losungsmittel eigenen sich Alko- 
hole, z.B. Methanol, Ethanol, iso-Propanol oder 
tert-Butanoi oder Mischungen hieraus, und insbesonde- 
re Wasser. Mann kann auch Mischungen der genannten 
Alkohole mit Wasser einsetzen. In bestimmten Fallen 

10 bewirkt die Verwendung von Wasser oder wasserhalti- 
gen Losungsmitteisystemen eine deutliche Selektivitats- 
steigerung des gewunschten Epoxids gegenQber den 
reinen Alkoholen als Losungsmittel. 

Die erfindungsgemaBen Epoxidierung wird in der Re- 

15 gel bei Temperaturen von -20 bis 70° Q insbesondere 
—5 bis 50° C, vorgenommen. Das Molverhaltnis von 
Wasserstoff zu Sauerstoff kann ublicherweise im Be- 
reich H2O2 — 1:10 bis 1:1 variiert werden und ist 
besonders gunstig bei 1 : 5 bis 1 : 1. Das molare Verhalt- 

20 nis von Sauerstoff zu Olefin liegt hierbei in der Regel bei 
1 : 4 bis 1 : 10, vorzugsweise 1 : 5 bis 1 : 7. Als Tragergas 
kann ein beliebiges Inertgas zugefahren werden, insbe- 
sondere eignet sich StickstofL 

Das eingesetzte Olefin kann eine beliebige organi- 

25 sche Verbindung sein, die mindestens eine ethylenisch 
ungesattigte Doppelbindung enthalt Sie kann aliphati- 
scher, aromauscher oder cycloaliphatischer Natur sein, 
sie kann aus einer linearen oder einer verzweigten 
Struktur bestehen. Vorzugsweise enthalt das Olefin 2 

30 bis 30 C-Atome. Mehr als eine ethylenisch ungesattigte 
Doppelbindung kann vorhanden sein, so etwa in Dienen 
oder Trienen. Das Olefin kann zusStzlich funktionelle 
Gruppe wie Halogenatome, Carboxylgruppen, Carbo- 
nesterfunktionen, Hydroxylgruppen, Etherbrucken, Sul- 

3 5 fidbriicken, Carbonylfunktionen, Cyanogruppen, Nitro- 
gmppen oder Aminogruppen enthalten. 

Typische Beispiele fur derartige Olefine sind Ethylen, 
Propen, 1-Buten, cis- und trans-2-Buten, 1^-Butadien, 
Pentene, Isopren, Hexene, Octene, Nonene, Decene, 

40 Undecene, Dodecene, Cyclopenten, Cyclohexen, Dicy- 
clopentadien, Methylencyclopropan, Ai^nylcyclohexan, 
Vinylcyclohexen, AllylchloricC AcrylsSure, Methacryl- 
saure, Crotonsaure, Vinylessi^aure, Allylalkohol, Alkyl- 
acrylate, Alkylmethacrylate, Olsfiure, Linolsaure, Lino- 

45 lensaure, Ester und Ghyceride derartiger ungesattigter 
Fettsauren, Styrol, a-Methylstyrol, Divinylbenzol, Inden 
und Stilben. Auch Mischungen der genannten Olefine 
konnen nach dem erfindungsgemaBen Verfahren epoxi- 
diert werden. 

so Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich in be- 
sonderem MaBe fur die Epoxidierung von Propen zu 
PropylenoxicL 

Die erfindungsgemaBen geformten Oxidationskataly- 
satoren, weisen eine Reihe von Vorteilen auf. Wie schoh 

55 erwahnt besitzen die Oxidadonskatalysatoren eine hohe 
massenspeziflsche Aktivitat, welche sich auch im Laufe 
der Zeit nicht wesentlich vermindert, und eine ausrei- 
chende Harte und Abreibfestigkeit, was sie insbesonde- 
re fur den Einsatz in Festbettapparaturen interessant 

eo macht Dadurch, daB die Katalysatorformkorper keine 
klein- und kleinstteiligen Anteile besitzen, welche durch 
Ruckhaltungseffekte negative Einflusse ausuben kon- 
nen, ist das Neben- und Folgeproduktspektrum bei der 
Epoxidierung gering und eine damit verbundene Aktivi- 

65 tatsniinderung iiber die Zeit praktisch nicht feststellbar. 
Auch von Vorteil ist der nur geringe Anteil an beno- 
tigtem Bindemittel, d.k maximal 10Gew.-%, im ge- 
formten Oxidationskatalysator, ublicherweise enthalten 
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solche Katalysatoren bis zu 20 Gew.-% an BindemitteL 
Derart hohe Bindemittelgehalte beeintrachtigen natur- 
gemafi die Aktivitat des Katalysators. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Herstellung 
der erfindungsgemaBen Oxidationskatalysatoren und 
die erfindungsgemaBe Epoxidierung erlautern, ohne 
daB dadurch jedoch eine Beschrankung zu verstehen 
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Beispiel 4 



ware. 



Beispiel 1 



In einem Vierhaiskolben (2 1 Inhalt) wurden 455 g Te- 
traethylorthosiiikat vorgelegt und aus einem Tropftrich- 
ter innerhalb von 30 min mit 15 g Tetraisopropylortho- 
titanat unter ROhren (250 U/min, Blattruhrer) versetzt 
Es biidete sich eine farblose, klare Mischung. Abschlie- 
Bend versetzte man mit 800 g einer 20 gew.-%igen Te- 
trapropylammoniumhydroxid-Losung (Alkaligehalt < 
10 ppm) und ruhrte noch eine Stunde nach. Bei 90°C bis 
100°C wurde das aus der Hydrolyse gebildete Alkohol- 
gemisch (ca. 450 g) abdestilliert Man fullte mit 1,5 1 deio- 
nisiertem Wasser auf und gab das mittlerweile leicht 
opake Sol in einen 2JS 1 fassenden Ruhrautoklaven aus 
EdelstahL 

Mit einer Heizrate von 3° /min wurde der verschlos- 25 
sene Autoklav (Ankerruhrer, 200 U/min) auf eine Reak- 
tionstemperatur von 175°C gebracht Nach 92 Stunden 
war die Reaktion beendet Das erkaltete Reaktionsge- 
misch (weiBe Suspension) wurde abzentrifugiert und 
mehrfach mit Wasser neutral gewaschen. Der erhaltene 
Feststoff wurde bei 110°C innerhalb von 24 Stunden 
getrocknet (Auswaage 149 g). 

AbschlieBend wurde unter Luft bei 550 e C in 5 Stun- 
den das im Zeolithen noch verbliebene Templat abge- 
brannt(Kalzinierungsverlust: 14 Gew.-%). 

Das reinweiBe Produkt hatte nach naBchemischer 
Analyse einen Ti-Gehalt von 1,5 Gew.-% und einen Ge- 
halt an Restalkali unterhalb 100 ppm. Die Ausbeute auf 
eingesetztes SiC>2 betrug 97%. Die Kristallite hatten ei- 
ne GrdBe von 0,05-0,25 um und das Produkt zeigte im 
IR eine typische Bande bei ca. 960 cm l . 

Beispiel 2 

1000 g Titansilikalit aus Beispiel 1 wurden in einer 45 
Mischung aus 6 1 einer 5 gew.-°/oigen Schwefelsaure und 
600 g 30 gew.-%iger Wasserstoffperoxidlosung suspen- 
diert und bei 80° C 2 h lang geruhrt Danach wurde der 
so behandelte Titansilikat abgesaugt und weitere drei- 
mal wie beschrieben behandelt Danach wurde der 11- 50 
tansilikalit in 6 1 Wasser suspendiert, bei 80° C 2 h lang 
geruhrt und abgesaugt Dieser Vorgang wurde einmal 
wiederholt Danach wurde der so behandelte Festkor- 
per bei 150°C getrocknet und anschlieBend bei 500°C 
5 h lang unter Luft kalziniert 55 

Beispiel 3 

950 g Titansilikalit aus Beispiel 2 wurden in 6 1 einer 1 
gew.-%igen Natriumacetatldsung in Wasser suspen- 60 
diert und fur 20 min unter RuckfluB gekocht, danach 
wurde der Titansilikalit abgesaugt Dieser Vorgang 
wurde noch zweimal wiederholt AnschlieBend wurde 
der so behandelte Titansilikalit in 61 Wasser suspen- 
diert, 30 min unter RuckfluB gekocht und abgesaugt 65 
Auch dieser Vorgang wurde wiederholt Der Titansili- 
kalit wurde dann bei 150°C getrocknet und bei 500°C 
kalziniert 



100 g Titansilikalit aus Beispiel 3 wurden mit 5 g Me- 
thylcellulose trocken gemischt Dieses Gemisch wurde 
5 im Kneter unter Zugabe von 95 ml Wasser verdichtet 
und bei einem PreBdruck von 30 bar zu Strangen mit 
2 mm Durchmesser verarbeitet Diese Strange wurden 
uber Nacht bei 1 10°C getrocknet und bei 500° C 5 h lang 
kalziniert Die Seitendruckfestigkeit der Strange ohne 
10 Binder betrug 9,5 N. 

Beispiel 5 

100 g Titansilikalit aus Beispiel 3 wurden mit 5 g Me- 
15 thylcellulose trocken gemischt Dieses Gemisch wurde 
im Kneter unter Zugabe von 70 ml Wasser und 12^ g 
ammoniums tabilisiertem Kieselsol (Ludox® AS-40, Du- 
Pont, 40 Gew.-% Si0 2 ) verdichtet und bei einem PreB- 
druck von 30 bar zu Strangen mit 2 mm Durchmesser 
20 verarbeitet Diese Strange wurden uber Nacht bei 
110°C getrocknet und bei 500° C 5 h lang kalziniert Die 
Seitendruckfestigkeit der Strange mit 4,8Gew.-% an 
Binder betrug 22£ N. 



Beispiel 6 



113 g geformter Titansilikalit gemaB Beispiel 5 wur- 
den in ein Glasrohr mit eingearbeiteter Glasfritte einge- 
f QUt und mit Glaswolle abgedeckt Durch dieses gefullte 
30 Glasrohr wurde nun eine Ldsung aus 3,8 g PdCk und 25 
gew.-%iger waBriger Ammomakldsung langsam im 
Kreis gepumpt Nach 24 h war die Kreislaufflussigkeit 
an Palladium fast ganzlich abgereichert Die Katalysa- 
torstrange wurden im Glasrohr nun mit Wasser chlorid- 
es frei gewaschen. Danach wurden die so behandeiten Ka- 
talysators trange bei 60° C im Vakuum 16 h lang getrock- 
net 

In einem Laborofen (Quarzglas, Durchmesser 10 cm, 
Lange der Heizzone 20 cm) wurden 50 g des Pd-modifi- 
40 zierten Produkts innerhalb von 90 min bei einer Tempe- 
ratur von 50° C mit einer Gasmischung aus 20 1/h Stick- 
stoff und 1 1/h Wasserstoff bei einer Drehzahl des Ofens 
von 50 U/min behandelt 



Vergleichsbeispiel A 

Zur Impragnierung von Utansilikalitpulver aus Bei- 
spiel 3 wurde zunachst mit 0,515 g Palladium(II)chlorid 
und 120 g Ammoniaklosung (25 Gew.-% in Wasser) un- 
ter Ruhren bei Raumtemperatur eine fleischfarbene Lo- 
sung hergestellt In einem Rundkolben wurden 60 g des 
frisch hergestellten Tltansilikalits aus Beispiel 3 in 130 g 
deionisiertem Wasser suspendiert Dazu gab man die 
Gesamtmenge der vorbereitenden Pd-Tetraamin-chlo- 
ro-Komplexlosung und ruhrte fur den Verlauf einer 
Stunde im Rotationsverdampfer bei Raumtemperatur 
und Normaldruck- AbschlieBend wurde die Suspension 
bei 90 bei 100° C unter Vakuum (5 bis 19 mbar) einge- 
dampft Das weiBe Produkt wurde direkt zur Reduktion 
weiterverwendet 

In einem Laborofen (Quarzglas, Durchmesser 5 cm, 
Lange der Heizzone 20 cm) wurden 20 g des Pd-modifi- 
zierten Produkts innerhalb von 90 min bei einer Tempe- 
ratur von 50° C mit einer Gasmischung aus 20 1/h Stick- 
stoff und 1 1/h Wasserstoff bei einer Drehzahl des Ofens 
von 50 U/min reduziert 
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Vergleichsbeispiel B 

In einem Glasdruckreaktor wurden in 1650 ml Me- 
thanol als Ldsungsmittcl 2 g Katalysator aus Vergleichs- 
beispiel A timer RQhren suspendiert Bei 60°C und ei- 5 
nem Druck von 5 bar wurde sodann ein Gasgemisch aus 
5 1/h Propen, 0,25 1/h Wasserstoff, 1 1/h SauerstofT und 
0,5 1/h Stickstoff eingeleitet Aus gaschromatographi- 
scher Analyse f and man bei einem Abgasstrom von 6,8 1 
nach 44 h einen Volumenanteil an Propylenoxid von 10 
0,30%, nach 139 h einen Volumenanteil an Propylenoxid , 
von 0,68%, nach 270 h einen Volumenanteil an Propy- 
lenoxid von 0,50% und nach 360 h einen Volumenanteil 
an Propylenoxid von 032%. Dies belegt einen deutli- 
chen Aktivitatsabfall innerhalb der letzten 220 h. 15 

Beispiel7 

In einem Glasreaktor wurden 9,8 g eines Katalysators 
aus Beispiel 6 eingebaut und in aufsteigender Fahrweise 20 
mit einem Losungsmittelstrom von 4,5 kg/h einer waBri- 
gen Methanol-Losung geflutet und im Kreis gepumpt 
Am Reaktoreingang dosierte man druckgeregelt bei 
5 bar 6,2 1/h Propen, 1,2 1/h Sauerstoff und 03 1/h Was- 
serstoff zu den 210 mi Losungsmittel zu. Ober eine Dau- 25 
er von ca. 120 Stunden fand man im Abgas Konzentra- 
tionen an Propylenoxid von 0,1 1 VoL-%. 

Patentanspruche 

30 

1. Oxidationskatalysator auf Basis von Titan- oder 
Vanadiumsilikaliten mit Zeolith-Struktur und mit 
einem Gehalt von 0,01 bis 30 Gew.-% an einem 
oder mehreren Edelmetallen aus der Gruppe Ru- 
thenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, 35 
Platin, Rhenium, Gold und Silber, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Oxidationskatalysator durch ver- 
festigende Formgebungsprozesse geformt worden 
ist 

2. Oxidationskatalysator nach Anspruch 1, dadurch 40 
gekennzeichnet, daB er einen Mindestpartikel- 
durchmesser von 0,5 mm aufweist- 

3. Oxidationskatalysator nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB er bis zu 10 Gew.-% 
Bindemittel, bezogen auf die Gesamtmasse des ge- 45 
formten Katalysators, enthalt 

4. Oxidationskatalysator nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB er als Bindemittel Verbindun- 
gen des Siliciums, Aluminiums, Bors, Phosphors, 
Zirkoniums und/oder Titans enthalt 50 

5. Oxidationskatalysator nach den Anspriichen 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daB er zusatzlich ein 
oder mehrere Eemente aus der Gruppe Alumini- 
um, Bor, Fluor, Zirkonium, Gallium, Zinn, Eisen, 
Kobalt und Nickel im Zeolhhgerust enthalt 55 

6. Oxidationskatalysator nach den Anspruchen 1 bis 
5 mit einem molaren Verhaltnis von Titan und/oder 
Vanadium zur Summe aus Silicium plus Titan und/ 
oder Vanadium von 0,01 : 1 bis 0,1 : 1. 

7. Oxidationskatalysator nach den Anspruchen 1 bis eo 
6, erhaltlich durch Aufbringen der Edelmetalle in 
Form geeigneter Edelmetallkomponenten vor, 
wahrend oder im AnschluB an den verfestigenden 
FormgebungsprozeB auf den Katalysator. 

8. Verfahren zur Herstellung von Epoxiden aus 65 
Oleftnen, Wasserstoff und Sauerstoff, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man die Olefine heterogenkata- 
lytisch unter Verwendung eines Oxidationskataly- 
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sators genaaB den Anspriichen 1 bis 7 umsetzt 

9. Verfahren zur Herstellung von Epoxiden nach 
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB man die 
Umsetzung in einer Festbettapparatur durchf uhrt 

10. Verfahren zur Herstellung von Propylenoxid 
aus Propen nach Anspruch 8 oder 9. 
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